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Pigment ierter Anstrichst of f aus Bit am aa emulsion und Kautschuk- 
latex und Verfahren zu seiner Herstellung 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft einen pigment iert en Anatrichstoff aus 
Bitumenemulsionen und Kautschuklat ex, der durch Zusatz von 
Aluminiumpigmenten eine silberglanzende Farbe besitzt und vor 
allem als Anstrich fur Dacher und andere der Sonneneinstrahlung 
ausgesetzten Gebaudef lachen verviendet werden kann, sowie ein 
Verfahren zur Herstellung dieses Anstr ichstof f es . 

Charakt eristik der bekannten tecixnischen Losungen 

Zum Schutz von Dachern exist ier en verschiedene Dachanstriche , 
die man nach ver schiedenen Gesicht apunkten einteilen kann, 
wie z. Bo nach den f ilmbildenden Inhalt sst of f en Oder nach 
der Art, wie diese im Anstrich vorliegen, d.h* ob als 
Lbsung oder als Dispersion* Es gibt demzufolge Losungsaiittel- 
anstrichstof f e and wafirige Dispersionsanstrichstof f e 5 zu 
denen auch die Emulsionen gehoreno 

In beiden Anstr ichsyst emen kann man noch Stoffe auf Basis 
synthetischer Harze und Anstriche auf Bitumenbasis unterschei- 
den„ v;enn man die Art der f ilmbildenden Bestandteile betrach- 
tet* 

Dachanstriche konnen flir besondere Anwendungen* wie Sicht- 
f lachen und ahnliches, auch farbig hergestellt werden. Eine 
spezielle Art der farbigen Dachanstriche sind mit Metallpul- 
ver f besonders mit Aluminium ( pigment ierte Anstriche., die vor 
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allern dort eingesetzt werden, wo es aaf eine starke Reflexion 
der Sonneneinstrahiung ankommt , am eine starke Aufheizung der 
Dacher zu vermeiden. Aluminiump igment iert e Anstriche werden 
zur Zeit vor allem auf Basis von Bit umenlosungen hergestellt. 
Das Aluminium wird zumeist in Form einer benzinmodif iziert en 
Paste mit blat tohenf ormiger Pigment struktur eingesetzt, Durch 
die Pigment ierung kann die Alt er ungsbest andigkeit der Bitumen- 
anstriche gegen ultraviolett e Strahlen des Sonnenlichts ver~ 
bessert vjerden. 

Die benzinangepastet en Aluminiumpigment e mit Blatt chenstruktur 
besitzen pyrophore Eigenschaf t en , d.h. bei vollstandiger Ver- 
dunstung des darin enthaltenen Benzijis entzlinden sich die 
Aluminiumpigment t eilchen selbstandig an der Luft • Da die Teil- 
chen der Pigmentpaste auch sonst eine grofie Reaktionsf reudig- 
keit zeigen, ist es schwer, diese in waflrige Systems einzuar- 
beiten, da bereits eine Reaktion zwischen Y/asaer und Aluminium- 
pigment en stattf indet . Diese Reaktion wird urn so heftiger, je 
mehr der pH-Wert von 7 verschieden ist, d.h* eine saure oder 
basische Reaktion des waBrigen Mediums vorliegt. 

Die bekannten aluminiumpigment iert en Anstriche auf Basis von 
Bitumenlosungen haben folgende ITachteile: 

- Da die Pigment t eilchen Blattchenstr uktur besitzen, kommt 

ihr Metallglanzef f ekt nur zur Geltung, wenn sie flach auf der 
Oberlache des Pilmes aufliegen. Beim Aufstreichen mit Pinsel 
Oder Streichbiirste ist deshalb darauf zu achten, da£ beim 
ersten Pinselstrich die Parbe vollstandig aufgetragen ist* 
Mehrmaliges Uber str eichen einer Plache laBt den Metallglanz 
verblassen, da die Pigmentt eilchen dadurch von der Bitumen- 
losung umhtillt und aus der Oberf lachenlage in die Losung ein~ 
gedruckt v/erden « 

~* Dacher, die frisch gestrichen einen metallischen Glanz be- 
sitzen, verblassen mit der Zeit zu einem graubraunen Parb- 
ton, da die Pigmentt eilchen in den Bitumenfilm einsinken 
und vom Bitumen umhullt werden. Der metallische Glanz des 
Anstriches halt also nur eine relativ kurze Zeit vor. 
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Anstriche auf Bitumenemulsionabasia konnen problemlos nur 
mit hydrophilen Pigment en gemischt vvercen. Eine hydrophile 
Aluminiumpigmentpaste enthalt aber nur Pigment te lichen ohne 
Blattchenstruktur und ohne Metallglanz. Sie sind auf Grand 
von Oberflachenkorroaionen grau gef arbt . Anstriche .-nit solch 
einem Pigment vvurden ebenfalls nur eine graue Farbe aber 
keinen Metallglanz be s it z en. 



Ziel der Erfindung 



Es ist das Ziel der Erfindung, die Nachteile des Standes der 
Technik zu beseitigen und einen aluminiumpigment ierten An- 
strichstoff sowie ein Verfahren zu seiner Herat ellung zu ent- 
wickeln, der sich gut verarbeiten laSt und einen Anstrichfilm 
ergibt, der eine metallisch glanzende Parbe von inbglichst 
langer Parbbestandigkeit besitzt und bestandig gegen Y/itterungs 
einflusse ist. Der Anstrichstof f soli eine gute Streichbar- 
keit eowie eine gute Parbbestandigkeit beim Aufstreichen und 
als Anstrichfilm besitzen. 



Darlegung des V/esens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen aluminiumpig- 
mentierten Anstrichst off fur Dacher und ahnliche Gebaudesicht- 
flachen, der auf Bitumenemulsionabasis aufgebaut 1st, sowie 
ein Verfahren zur Herat ellung dieses Anstrichst of fes zu ent- 
wickeln. Aui3erdem soli ein Verfahren zur Herat ell ung solcher 
Anstrichst of fe gefunden werden, bei dem die Pigmente so weit 
inaktiviert werden, daB sie ii ein vvassriges System eingear- 
beitet werden kbnnen. 

Erfindungsgemafi wird die Aufgabe durch eine Mischung aus 
benzinangepasteten Aluminiumpigment en mit Blattchenstruktur 
und gegebenenfalls mit Pett saurestabilisator en, Kautschuk- 
latex, Dispergatoren -und Bitumenemulsionen mit Tonemulgat oren 
gelost. Die Llischung enthalt dabei 3 bis 20 Ha.-%, vorzugs- 
_ weise 8 bis 12 Ma.-# Aluminiumpigmentpaste, 5 bis 30 Ha.-?5, 

/ A 

BNSDCCID: <DD 14S373A J > 



- 4 - 



<t& * *3 O 



vorzugsweise 8 bis 12 Kautschuklatex, 0,1 bis 5 Ma.-^, 

vorzugsv.eise 1 bis 2 Diopergator en ur.d 45 bis 91 Ma.-jS, 

vorzugsweise 74 bis 83 Ma.~jS Bitumenemulsion rait Tonemulga- 
toren. 

Die Herstellung von aluminiumpigmentierten Anstrichst of f en auf 
der Basis von Bit umenemulsionen ist bisher noch nicht gelungen, 
da sich die Aluminiumpigment e unter V/asser st of f entwicklung auf- 
losen. Versuche zeigten, daB ein einf aches Einstellen des 
pH-Y/ertes von 7 in der Emulsion in der Hegel nicht ausreicht. 
Dadurch wird nur ein zeitliches Verzogern der Auf loserealction 
erreicht . 7/ahrend bei einem pH-V/ert von 9 bis 1 1 eine Auf- 
18 sung der Pigmentt eilchen schon nach wenigen Stunden unter 
hef tiger Reaktion stattfindet, geschieht dies bei einem 
pH-Wert von 7 erst nach 1 bis 3 Wochen, bleibt aber letztlich 
nicht aus. Nach solchen Auf losereakt ionen bleibt von dem An- 
strichst off nur noch eine schvvarze, feste and schwammart ige 
Masse ubrig. Auch eine Zugabe von Kautschuklatex zur aluminium- 
pigment versetzt en Bitumenemulsion bringt keine groBen Verbes- 
serungen mit sich. Sin solches Gernisch aus- Bitumenemulsion, 
Latex und Aluminiumpigment zersetzt sich ebenfalls nach 2 bis 
8 Wochen . 

Ss wurde nun iiberraschend gefunden, daB ein Gemisoh aus Bi- 
tumenemulsion mit Tonemulgator, Kautschuklatex, Aluminium- 
pigment und Dispergator bestandig ist, wenn es auf folgende 
V/eise verarbeitet wird : 

Zunachst wird die benzinhalt ige Aluminiumpigmentpast e mit 
waBriger Dispergator lb'sung zu einem flussigen Brei verriihrt. 
Dieser v/ird mit der entspr echenden Menge Kautschuklatex ver- 
mischt, anschlieBend mindestens 1 bis 2 Stunden stehengelas- 
sen. Dabei haben sich Butadien-Styrol-Copolymer isat e , die 
mit anionischen Seifen und Alley 1-arylsulf onat en in waBrigen 
Medium dispergiert sind, am besten bewahrt . Nach dem Mischen 
findet eine geringe Reaktion statt, die sich dadurch bemerk- 
bar macht s daB das Gernisch leicht auf quillt . Eine Zerstorung 
der Pigmente findet j edoch" nicht statt. Sie behalten ihre 
vollen Parbeigenschaften sowie den metallischen Glanz bei. 
Nachdem diese Reaktion abgeklung en ist, «ird die Bitumen- 
emulsion eingeruhrt, die vorher auf einen pH-Y/ert von 7,0 
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bis 7,5 Giagestellt wurde. Aus diesem Gemisch treten dann 
keine weiteren z erset zungen auf. 

Dieaer Aastrichst of f ergibt bei einem Gehalt von 8 bis 12 Ma 
Aluminiumpigraent einen hell silberglanzenden Anatrichf 13m ' 
welcher auoh nach langerer Lagerung nicht seinen Silberglanz 
verlxert und der sich auch nicht durch das" Lurchschlager des 
Bitumens nach dunkelgrau verfarbt. Auch. beim Auftragen des An- 
strichstoffes im Streichverfahr en bleibt der Silberglanz trotz 
mehrmaligen Uberstrelchena einer Stelle voll erhalten, da die 
blattchenformigen Pigmentt eilchen in der Emulsion standi- 
nach der OberflSche treiben und sich hier anreichern. S S °kann 
auch keine Umhiillung der Pigmentt eilchen mit Bitumen statt- 
finden, da das Bitumen nicht in homogener Losung, scndern in 
Form von kugelf ormigen Etaulsionst eilchen vorliegt . 

Ausfuhrungsbeispiel 

Der aluminiumpigmentierte Anstr ichat of f auf Emulsionsbasis 
aus 74 Ma. -3 3itumen emulsion mit Tonemulgator , 10 Ha.-?S Kaut- 
schuklatex, 1 Ma.-f, Dispergator, 5 Ma.-SS Wasser, 10 Ma..* 
Pxgmentpaste v;ird in folgenden Arbeit sstuf en hergestellt: 

1. Aus 38,48 Ma.-Teilen Bitumen B 40, 31,96 Ma.-Teile Wasser, 
2,96 Ma.-Teile Ton, 0,15 Ma.-Teile ZnSO , 7 K 0, 0,30 Ma.- 
Teile Alkylphenylpolyglykolather (Dispergator) und' 0,15 
Ma.-Teile 5058ige KOH vvird eine stabile Bitumenemulsion (I) 
hergestellt. Die Emulsion besitzt einen pH-Wert von' 7,1. 

2, 1 Ma. -Tell Alkylphenylpolyglykolather (Dispergator), 

5 Ma.-Teile Wasser und 10 Ha. -Telle benzinhaltige Alu~ 
miniumpigmentpaste mit blattchenformigen Pigmentt eilchen 
werden bei Temperaturen von 5 bis 25 °C in einem langsam 
laufenden Ruhrvverk zu einem fliissigen Brei verruhrt. 
Der homogena Pigmentbrei wird mit 10 Ma.-Teilen Kautschuk- 
latex gemischt. Der Kaut schuklat ex besteht aus einem 
Butadien-Styrol-Copolymerisat, das mittels anionischen 
Seifen und Na-Alkyl-arylsulf onat in r/asser dispergiert 
enthalten ist. 
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Diese " isch!U1 3 (ID v;ird mindestens - und hdohstens ,jn 
Stunden at ehengelassen, bis die Reaktionen, die sich durch 
leichtes Auftreiben bemerkbar machen, nachgelassen haben. 

3. 26 Ma. -Telle von II v;erden mit 74 Ma.-Teilen von I za dom 
fertigen Anstr ichstof f in einem langsam laufenden Ruhr- 
werlc bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C ca. 15 Minuten 
vermischt . 

Der entstandene Anstriehst of f besitzt eine homogene , metalliach- 
glanzende, silbrige Parbe und kann bei Temoerat uren uber +5 °C 
durch Streichen oder Spritzen verarbeitet v/erden. Auch bei 
mehrmaligen Pinsel- oder BUratenatricben an der gleichen stel- 
le blexbt die einheit liche silbrige Parbe erhalten. 
Vorrangig uerden bituminose Dachbelage mit der arteigenen 
schwarzen bis dunkelbraunen Parbe bzw . andere SichtflMchen an 
Bauworken mit dem aluminiumpigmentiert en Anstrichst of f ver- 
schonert * 

Im Vergleich zu einer bekannten Kombination (1) aus Bitumen- 
loaung und Aluminiumpigmenten und gegenuber einer -nit 
hydrophilen Aluminiumpulver abgemischten Bitwnenemu] sion (2) 
Deaitzt der erf indungsgemcLQe Anstrichst of f (3) folgende 
ISigenschaf t en: 
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\ 1 


a 


[. 3 


Aafiere Beschaf f enheit 

nach 8 Wochen 
Lager ting 


Absetzen d» 
Pigment e , 
lange3 Durch- 
ruhren er- 
f orderlich 


geringes Ab- 
setzen , 
; gut durch- 
riihrbar 


geringes Ab- 
setssen, gut 
durchriihrbar 


Brennbarkeit 


brennbar 


nicht brennb* 


nicht brennb 


Ve r diinnba r ke it 


mlt Benzin 


mit V/asser 


mit Wasser 


Streichbarkeit 


von + 0 bis 
35°CT 

streichbar 


von 5 bis 
35°C 

streichbar 


von 5 bis 
35°C 

streichbar 


Aussehen des Anstrich- 
f ilms 

— nach einmaligen 

Streichen 

— nach mehrmaligen 

Streichen 


silbrig 

silbrig mit 

braunen 

Flecken 


grau 

dunkelgrau 


silbrig 
silbrig 


Auasehen des Anstrichs 
nach 2 Jahren 


grau bis 
mattsilber , 
braune und 
echwarze 
Plecken 


dunkelgrau 
bis schwarz 


silbrig 
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S r f i n d u n g s a n a p .r u c h 

1. Pigmentierter Anstrichst of f aus Bit umen emulsion en und Kant 
schuklatex fur Dacher und ahnliche Gebaudesicht f lachen 
gekennzeich.net d u r c h 2 bis 20 Ma. -52, 
vorzugsweise 8 bis 12 Ma.-* benzinhaltige Aluminiumpigment 
paste, die 60 bis 80 Ha —53 Aluminium enthcl.lt und der en 
Pigmentteilchen Blattchenstruktur besitzen. 



2. Verfahren zur Herat ellung eines aluminiumpigment iert en 
Anstrichstoffea aus Bit umen emulsion und Kaut schuklat ex 
nach Punkt 1, dadurch gekennzeiohnet 
dafi die t estbenzinhalt ige Aluminiumpigmentpaste mit 
waflriger Dispergatorlosung zu einem dunnf lUssigen Brei 
verruhrt und dieser rait dem Kautschuklat ex zu einer. Vor- 
mischung vermischt wird, welche 2 bis 48 Stunden zur In- 
aktivierung der Aluminiumpigment e stehenbleibt und mit der 
notwendigen Menge Bit umenemulsion mit einem pH-V/ert von 
7,0^bi 3 7,5 unter Ruhr en bei Temper at ur en zvdschen 5 und 
35 C versetzt wird. 
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